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@ PlSttchenfdrmige Pigmente auf Basis von Eisenoxyd, deren Herstellung und Verwendung. 

© Plattchenformige Pigmente der Forme! Al x Fe2- x 03, in 
der x einen Wert von 0,02 bis 0,5 hat. 

Die Pigmente werden durch hydrothermale Behand- 
lung von Eisen(lll)-hydroxid bzw. -oxidhydrat in waBriger 
Suspension in Gegenwart von Alkalicarbonat und/oder -hy- 
droxid sowie gelostem Alkalialuminat bei Temperaturen 
oberhaib 170 °C hergestellt. Sie konnen zur Einfarbung von 
Beschichtungen, Glasern und Kunststoffen verwendet wer- 
den. 
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BASF AktitngtMllsehaft BEZE1C HNUNG GEANDERT 0.2D050/03522A 

sseha Tii-^Issite 

^PiattchenfOrmige Pigmente der Pormel A1 x Pe 2-.x 0 3 , deren 
Herstellung und Verwendung " " " 



Die vorliegende Erfindung betrifft anorganische piattchen- 
5 fSrmige Pigmente, die in die Klasse der anorganischen 
Effektpigmente einzureihen sind. Mit den Spiegelfiachen 
der einzelnen, im Bindemittel orientierten Pigmentk6rner 
lassen sich hoher Glanz und metallic-artige Effekte in 
Lacken, Kunststoffen und Qlas erzeugen. 

10 

Beschichtungen mit Metallic-Eff ekten nehmen an Beliebt- 
heit, z.B- bei Autolackierungen, stSndig zu. Solche Parb- 
lacke wurden bisher durch Kombination von piattchenfSnni- 
gen Aluminiumpigmenten mit einem oder mehreren transparen- 

15 ten Parbpigmenten erzeugt. Infolge der mangelnden Korro- 
siorisbestandigkeit der Aluminiumpiattchen kSnnen solche 
Lacke aber leicht erblinden. Ein weiterer Nachteil bei der 
Herstellung solcher Lacke 1st auf die verschiedenen Disper- 
giergeschwindigkeiten der einzelnen Pigmente zurttckzu- 

20 ftihren, sowie auf die Tatsache, daS die Aluminiumpiattchen 
durch die bei der Dispergierung auftretenden Scherkrafte 
leicht verformt werden. 

Es besteht daher ein erhebliches Interesse, zur Erzielung 
25 von Metallic-Eff ekten in Beschichtungen ein Pigment be- 
reitzustellen, das sowohl die Punktion der Aluminiumpig- 
mente als auch der transparenten Pigmente ttbernehmen kann. 

Solche Pigmente anorganischer Natur'sind in Gestalt von 
30 piattchenfSrmigem HSmatit seit langem bekannt. Er kommt 
in der Natur als sogenannter "Eisenglimmer" vor und wird 
vor all em als Korrosionsschutzpigment eingesetzt. Es 1st 
aber auch bekannt, glimmerartige Pe^^-Pigmente syn- 
thetisch herzustellen, wobei Eisenhydroxid oder Eisen- 
35 Ki/P 



BASF AkiiengeseUschaft 



- 2 - 



00681 1 1 

O.Z. 0050/035224 



''oxidhydrat bei Temperaturen oberhalb von 100°c einer 
hydrothermalen Behandlung unterzogen und in oC-PegO^ tiber- 
gefflhrt wird (vgl. PR-PS 638 200, DE-PSen 541 768, 
658 020, DE-OS 20 56 042, GB-OS 20 28 784 und 
5 DE-OS 30 19 404). Je nach den gewShlten Verfahrensbedin- 
gungen fallen die so hergestellten synthetischen cC-Pe^O^- 
-Pigmentkorner in unterschiedlicher Form und GrSBe und 
somit auch in unterschiedlichen Farbtonen an, die von 
rotgelb, rot bis zu violett reichen. 

10 

In der EP-A-00 14 382 sind schlieSlich plSttchenformige 
Eisenoxidpigmente und deren Herstellungsverfahren be- 
schrieben, die 0,1 bis 12 Gew.JS mindestens eines der Oxide 
der Elemente der IV, V, und/oder VI. Haupt- und/ oder der 

15 II. Nebengruppe des Periodensys terns der Elemente ent- 

halten. Auch diese Pigmente werden in einem Hyd ro thermal - 
verfahren hergestellt, wobei neb en Eisenoxidteilchen in 
dem Umsetzungsgemisch auch Verbindungen der genannten 
Elemente zugegen sind. Durch die Gegenwart dieser Element- 

20 verbindungen soli es gelingen, das Schichtdickenwachstum 
und das Wachstum in der Piattchenebene getrennt zu 
steuern. So wird letzteres vor allem durch den pH-Wert der 
Suspension bestimmt, wg.hr end das Di eke nwachs turn durch die 
genannten Elemente bzw. Elementverbindungen beeinfluSt 

25 wird. 

Der Farbton von Fe^^-Pigmenten wird, entsprechend den 
bekarinten Gesetzm&Bigkeiten der Physik, von der Korn- 
groSe der Pigmentkorner bestimmt, Wegen der Anisotropie 

30 plSttchenfSrmiger Teilchen spielt bei orientiert auf eine 
OberflSche aufgetragenen Fe^-Pigmenten bezuglich des 
Farbtones die Dicke aber auch der Durchmesser der Pl&tt- 
chen die bestimmende Rolle, w£hrend fur die optischen 
Effekte, soweit sie sich von der Reflexion des Lichtes an 

35 den Spiegelflachen herleiten, unter den geometrischen 
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^Faktoren vornehnilich der Durchmesser der Piattchen und die 
Perfektlon der Spiegelebenen mafigebend sind. 

Wahrend bei den bisher bekannten Verfahren zur. Herstellung 
5 von piattchenfSrmigen oC-Fe 2 0 3 -Pigment en hauptsSchlich auf 
die Variation des Farbtones Wert gelegt worden ist und die 
zufSllig anfallenden, optischen Effekte mehr oder weniger 
als mitbestimmt betrachtet und hingenommen worden sind, 
zeigt sich doch ein erhebliches Interesse an Pigmenten, 
10 die sowohl hinsichtlich ihres Farbtones, gezielt einstell- 
bar sind a als auch gleichzeitig in ihren optischen Effek- 
ten durch VerSnderung ihrer Piattchendurchmesser variiert 
werden kSnnen. 

15 Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, 
piattchenfSrmige Fe^-Pigmente bereitzustellen, bei denen 
FarbtSne und optische Effekte gezielt eingestellt vrerden 
kSnnen, oder in anderen Wort en, Pigment e, die in gewis- 
sen Grenzen unabhangig von Piattchendicke und Piattchen- 

20 durchmesser einen bestimmten Farbton neben einem bestimm- 
ten optischen Effekt aufweisen. 

Diese Aufgabe wird durch piattchenformige Pigmente der 

Formel A1 x Fe 2-x°3' in der X einen Wert von °' 02 bis °' 5 
25 hat, gelSst. 

' Die piattchenfSrmigen Pigmente der Formel Al^Feg^O^ sind 
neu und kommen weder, im Gegensatz zu piattchenformigem 
Hamatit, in der Natur vor, noch sind sie bisher auf synthe- 
30 tischem Wege dargestellt vrorden. 

Die Herstellung der neuen Pigmente erfolgt auf hydro- 
thermalem Wege durch Umwandlung von aus Eisen(III)-hydro- 
xid oder Eisen(III)-oxidhydrat bestehenden waBrigen Suspen- 
35 sionen in Gegenwart von Hydroxiden und/oder Carbonaten der 



BASF Aktiengesellschaft 



- 4 - 



0068311 

0, Z. 0050/035224 



Alkalimetalle, insbesondere des Natriums und/oder Xaliums, 
und von Natrium- und/oder Kaliumaluminat . 

Es ist tiberraschend, dafi nach dem erf indungsgemSfien Ver- 
5 fahren eine vollstSndige Umwandlung der hydroxidischen 
Eisenverbindungen in oxidische Verbindungen gelingt, 
obwohl es bekannt war (vgl. DE-PS 658 020), daS bei der 
hydrothermalen Behandlung von Eisenhydroxid dieses nur 
unvollstSndig oder sogar Qberhaupt nicht in das Oxid 
10 umgewandelt wird, wenn in dem Reakt ionsmedium Spuren von 
Aluminiumhydroxid zugegen sind und das Reaktionsmedium 
sonst keine, die Kristalltracht beeinflussenden" Substanzen 
erhalt • 

IS Die Umsetzung kann am Beispiel von Al n ^-Pe, 7C p^ gemSS 
folgender Bilanzgleichung wiedergegeben werden: 

7 Pe(0H) 3 ^NaA10 2 Pj,r[NaQH] W*&0 2 1> 4 Al 0 ^ 25 Fe 1 ^ 75 0 3 +NaOH+10H 2 0 

20 Bei der Synthese werden Aluminat, bzw. solche Aluminiumver- 
bindungen, die sich unter Synthesebedingungen in Aluminat 
tfberftihren lassen, z.B. insbesondere AKOH)^ oder A1 2 0 3 , 
in einem deutlichen OberschuS, bezogen auf den jeweils 
gewunsehten Al-Gehalt des Reaktionsproduktes zusamnien mit 

25 dem Eisenhydroxid bzw. Oxidhydrat vorgelegt. 

Das AtomverhSltnis Al:Fe, in den einzusetzenden Reaktan- 
den, d.h. Aluminat : Eisenverbindung, muS groSer sein als 
das jeweils gewiinschte Al-Fe-Atomverhaltnis in dem herzu- 

30 stellenden Ai^Fe^^Og-Pigment, wobei mit zunebmendem 

Alkaligehalt der Suspension der Aluminat ant eil zur Erzie- 
lung identischer x-Werte gesteigert werden muB. Allgemein 
kann gesagt werden, daS je g-Atom Fe in der Suspension 
mindestens 0,2 Mole Aluminat zugegen sein miissen. Eine 

35 obere Grenze von 5 Molen Aluminat pro g-Atom Eisen wird in 
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*"allgemeinen (hoher x-Wert, hoher Alkaligehalt) jedoch 
nicht tlberschritten. Durch ErhShung der Konzentration des 
gelSsten Aluminats in der Suspension nimmt der Durchmes- 
ser der Piattchen in der Piattchenebene zu 3 wahrend die 
5 Dicke der Piattchen abnimmt. 

Bei der technischen Herstellung der piattchenf5rmigen 
Al^Feg^O^-Produkte wird so vorgegangen, dafi eine wafirige 
Suspension der Einsatzstoffe hergestellt wird und diese 

10 dann in einem Rtthrautoklaven oder Rohrreaktor erhitzt 

wird. Mach dem AbkUhlen wird das entstandene Pigment von 
der Alkali- und Aluminat-haltigen w&Brigen LSsung abge- 
trennt, gewaschen, getrocknet und gegebenenf alls schonend 
gemahlen. Beim Abktthlen oder Verdtinnen stark aluminathal- 

1S tiger abreagierter Suspensionen kann es vorkcmmen, dafi 
Aluminiumhydroxid bzw. Oxidhydrat auf den Piattchen aus- 
f Stilt • Durch Waschen mit heifier Natronlauge lafit sich aber 
das den Kristallen oberfiachlich anhaftende Aluminiumoxid- 
hydrat bzw. -hydroxid leicht entfernen. Bei den meisten 

20 Anwendungsbereichen ist die Entfernung des Aluminiumoxid- 
hydrats aber gar nicht netig. 

Als Einsatzstoffe fttr die Herstellung der piattchenf Srmigen 
Al x Fe 2-x 0 3 -Pigmenten kommen die Hydroxide von Eisen und 

25 Aluminium wie auch die Oxidhydrate der genannten Elemente 
in Prage. Im Palle von Eisen ist der Einsatz von Eisen- 
oxidhydrat sogar dem von Eisenhydroxid vorzuziehen, da das 
pigmentartige PeOOH wesentlich definierter vorliegt und 
sich in der technischen Handhabung wesentlich gUnstiger ver- 

30 halt als das gelartige Pe(0H) 3 . Auch kann Fe(0H) 3 meist 
nicht sehr gut und vollstandig salzfrei gewaschen werden, 
wobei allerdings anzumerken ist, dafi das dem Eisenhydroxid 
anhaftende Salz den oben geschilderten Reaktionsablauf bzw. 
die Ausbildung piattchenformigen Produktes nicht beeintrach- 

33 tigt, sondern zumeist nur bei einer Kreisf ahrweise der 
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LGsung st»rt. Als Els enoxidhydrat-Einsatzs toff haben sich ' 
alle bekannten kristallographischen Modif ikationen 
( oc-FeOOH, B-PeOOH, ^FeOOH etc . ) bewahrt. 

5 Was den Al-haltigen Einsatzstoff anbetrifft, so lassen 

sich aufier Alkallaluminat Aluminiumhydroxid und die bekann- 
ten Aluminiuraoxidhydrate B6hmit und Bayer it und losliche 
Aluminiumsalze einsetzen. Auch Aluminiumoxid kann einge- 
setzt werden, da es, wie aus dem Bayer-Auf schlufi bekannt, 
10 bei hydrothermalen Bedingungen in Gegenwart von Alkali in 
Aluminat ttbergefiihrt wird. 

Der wSSrigen Suspension von Eisen- und Aluminiumhydroxid 
oder -oxidhydrat wird Alkalihydroxid oder Alkalicarbonat 
15 zugesetzt. Die Normalitat der L5sung an diesen Verbindun- 
gen kann zwischen 0,02 - 15 n liegen. Von hoheren Normali- 
tat en ist aus Korrosionsgriinden abzusehen. Als Alkalihydro- 
xid oder -carbonat kommen aus Kostengrtinden in erster 
Linie NaOH und Na 2 C0 3 in Frage. Setzt man anstelle von 
20 Alkalialuminat Aluminiumverbindungen ein, die durch das 

Alkali in Aluminat unter den Reaktionsbedingungen uberge- 
ftthrt werden, so ist die hierfur benotigte Alkalimenge 
zusatzlich in Betracht zu Ziehen. 

Ein weiterer wichtiger Verfahr ens parameter bei der Herstel- 
lung von piattchenfSrmigen Al^Fe^^ -Pigment en ist die 
Temperature da es fUr jede Suspension von Ausgangsstoff en 
bestimmter Zusammensetzung bei vorgegebener Zeit eine 
Minimal temperatur gibt, unterhalb der die Hydroxide bzw. 
30 Oxidhydrate nicht mehr zu Oxiden entwassern. Diese Mini- 
malreaktionstemperatur wird fttr die jeweiligen Gegebenhei- 
ten am besten experimentell ermittelt. Sie liegt, wie eine 
ganze Reihe von Versuchen zeigte, stets iiber 170°C. Die 
Hohe der Mindest temperatur wird durch viele Einfiasse 
35 beeinflu6t. So bewirkt beispielsweise eine Erhchung der 
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**Na0H- und Aluminat-Konzent ration eine Anhebung der Mini- 
mal reakt ions temperatur. ZweckmaMgerweise wShlt man die Re- 
akt ionstemperatur im Bereich zwischen 250 - 360°C, da die- 
ser Temperaturbereich gewahrleistet , daS die Reaktion mit 
5 einer technisch sinnvollen Geschwindigkeit, d.h. in weni- 
ger als z.B. einer Stunde abiauft. 

Wird die Verweilzeit der zur Reaktion gebrachten Suspension 
erhciht, so l&flt sich die Reaktionstemperatur absenken. So 
10 kann am Beispiel einer bestimmten Suspension von Ausgangs- 
materialien gezeigt werden, daS Reaktionstemperaturen von 
310°C bzw. 300, 285, 275, 270 und 260°C Verweilzeiten von 
1 min bzw. 10 min, 2 h, 10 h, 20 h und 40 h entsprechen. 

15 AuBer Temperatur und Verweilzeit spiel t auch die Feststoff- 
konzent ration (Konzent ration an Eisenverbindungen) der 
Suspension der Ausgangsmaterialien noch eine, wenn auch 
untergeordnetere Rolle. Im allgemeinen wird die Konzen- 
t ration der eingesetzten Stoffe so gewahlt, daft die Sus- 

2Q pension einen Peststoffanteil von 1-20 Gew.JS, zweckmSBi- 
gerweise zwischen 1 und 10 Gew.£ aufweist. Im Bereich 
zwischen 1 und 10 Gew.J liegen die Fliefleigenschaf ten der 
Suspension der Einsatzstoff e so, dafl die Suspension sich 
ohne Schwierigkeiten technisch handhaben 12Bt. 

25 

Der Sufiere Habitus der pl&ttchenfSrmigen A1 x p ^ 2 -x 0 3"" Pls "" 
mente ist sehr unterschiedlich. Die einzelenen Pigment- 
piattchen konnen schuppig, d.h. ohne regelm&Mge Gestalt, 
als sechseckige Pl&ttchen oder tafelfSrmig anfallen. Stets 
30 sind sie durch ein hohes Durchmesser-zu-Dicken-Verhaitnis 
und durch im Rasterelektronenmikroskop deutlich erkennbare 
Spiegelfiachen gekennzeichnet . 

Die erfindungsgemaSen Al x Fe 2 _ x 0 3 -?igmente finden in 
35 Lackierungen, Beschichtungen und Kunststoff einf arbungen 



BASF Aktiengeseilschaft 



- 8 - 



006 3^11 

0.2. 0050/035224 



*Yerwendung, so z.B. bei der Pigmentierung von Automobil- 
lacken mit Metallic-Ef f ekt von Kunststof f-SpritzguBteilen 
oder in Polyethylenfolien. Sie kannen auch als Dekorpig- 
mente in Kunststoffen und Glas eingesetzt werden, sowie in 
5 Anstrichf arben und als Xorrosionsschutzpigment Verwendung 
f inden. 

Beisplel 1 

10 Eine gut geriihrte Mischung aus 7,5 g ci-FeOOH, 12 g Natrium- 
aluminat, 3 g NaOH und 150 g Wasser wird in einen 300 ml 
f assenden Autoklaven gegeben und unter Rlihren innerhalb 
von 15 Minuten auf 320°C gebracht. Nach 20 Minuten, wSh- 
renddessen welter geriihrt wird, wird abgekUhlt. Das feste 

T5 Produkt wird von der alkalischen LSsung abgetrennt und 

mit heiflem Wasser gewaschen, bis das Wasser alkalifrel ist, 
Anschliefiend wird das Produkt im Trockenschrank bei 110°C 
getrocknet und in einer Labormiihle gemahlen. 

20 Das eriialtene Pigment hat rotviolette Farbe und besteht 
aus piattchenformigen Kristallen, die, wie das Raster- 
elektronenmikroskop zeigt, einen mittleren Flaehendurch- 
messer von 9^u aufweisen und eine mittlere Dicke von 
0,3yu haben. Die naflchemische Analyse ergibt einen Aiumi- 

25 niumgehalt von 1,5 Gew.J und einen Sisengehalt von 

68,0 Gew.£. Daruber hinaus bef inden sich keine nennens- 
werten stofflichen Verunreinigungen im Pigment. Sine Nach- 
behandlung des gewaschenen Pigmentes mit 3 n Natronlauge 
bei 300°C fttr 30 min zur AblSsung evtl. anhaftenden Alu- 

30 miniumhydroxids oder -oxids ergibt keine Erniedrigung des 
Aluminiumgehaltes, so daS gefolgert werden darf , daS 
Aluminium- und Eisenoxid als einheitliche Mischphase vom 
Typ A1 Q 3 os^ e i 92°3 vorliegen. Die Rontgenaufnahme kann 
einheitlich indiziert werden (Korundstruktur) . 
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"Das Pigment wird mlt einem Alkyl-/Melaminharz (DIN-Ent- 
wurf 53 238) auf einer Tellerausreibemaschine angerieben 
und die Dispersion anschliefiend auf einer Unterlage abge- 
rakelt, wobei ein pigmentierter Lackfilm roit deutlichem 
5 Metallic-Effekt erhalten wird. 

Auffallend 1st die Helligkeit und der hone Glanz der pig- 
mentierten Beschichtung. Mit einem kauf lichen Farbmefigerat 
(Hunterlab) werden folgende Werte an dem mit 10 Gew.£ 
10 A1 Q QQ ^e 1 92 0 3 -pigmentierten, 100 y u dlcken Lackfilm nach dem 
CIELAB Farbsystem gemessen: Helligkeit L = 32,0, Buntheit 
C = 19,9, Parbwinkel H° = 33,6. Wird die Plattchenstruk- 
tur des Pigment es durch 70-stundiges scharfes Mahlen in 
einer Kugelmiihle zerstort, so zeigen die entsprechenden 
T5 Lackfllme einen dunkleren Farbton und den Verlust des 

Glanzes. Entsprechende Me s sung en mit dem Farbmefigerat an 
gemahlenera Produkt ergibt den Helligkeit swerte if = 26,2. 
Buntheit C* - 38,7, Farbwinkel H° = 42,8. 



20 



'ab 

Belsoiel 2 



15 g ct-Fe00H, 8 g A1(0H) 3 , 8,4 g K0H und 150 ml H 2 0 werden 
in einen 300 ml fassenden Rtihrautoklaven gefullt und nach 
einer Aufheizzeit von 15 Minuten 14 Minuten lang bei 300°C 
25 belassen. Danach wird abgekiihlt, das Produkt wird dem 

Autoklaven entnommen, mit 150 ml heifier, 1 n NaOH 30 Minu- 
ten lang behandelt, anschliefiend alkalifrei gewaschen, 
filtriert, getrocknet und in einer Labormiihle gemahlen. 
Das erhaltene Pigment zeigt einen rotgelben Farbton und 

3q starken Glanz. Wie rasterelektronenmikroskopische Aufnab- 
men zeigen, betragt der mittlere Durchmesser in der Ebene 
2 ,u und die mittlere Dicke der FISttchen 0,l^u. Die chemi- 
sche Analyse ergibt Werte, die der Formel A1 o,2 Fe l,8°3 
entsprechen (Fe-Gehalt 66,9 Gew.%, Al-Gehalt 2,9 Gew.fc). 

35 RSntgenographisch ist das Produkt hexagonal indizierbar 
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*" und weist stark ausgeprSgte Orient ierungseff ekte bei den 
Linienintensit&ten auf • 

Ein 100^ starker, mit 10 Gevr.% Pigment pigment ierter, auf 
einer Unterlage abgeraktelter Lackfilm zeigt die folgen- 
den farbmetrischen Werte if = 42,5, Buntheit C^ fe = 28,0, 
Farbwinkel H° = 45,5* Wird das Pigment 70 Stunden lang 
in einer Laborkugelmtihle gemahlen, dann ergibt ein ent- 
sprechend hergestellter Lackfilm die farbmetrischen 
Werte L + = 32,9, C ab = 45,8, H° = 52,1. 

Wird das nach Beispiel 2 hergest elite Pigment auf an sich 
bekannte Weise in eine WeiS-PVC-Mischung eindispergiert, 
so lassen sich aus dieser Mischung hellbraune glSnzende 
Polien und Beschichtungen herstellen. 

Beispiele 3 bis 15 



Weiter, analog Beispiel 1 durchgefOhrte Beispiele sind 
in den folgenden Tabellen zusammengef a&t • 
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*Vie Tabelle 1 a zeigt, gelingt es, allein durch Variation 
der Konzentration der Alkalilauge in der eingesetzten 
Suspension Produkte zu erzeugen, die sich stofflich, in 
ihrer TeilchengrSfie und vor allem hinsichtlich ihres Farb- 
5 tons erheblich voneinander unterschieden. Der Farbton 
reicht von kupferfarben bis violett. Tabelle 1 b zeigt, 
daS durch Variation der Menge des eingesetzten Aluminium- 
hydroxids bei sonst konstanten Bedingungen ebenfalls 
Al x Fe 2 _ x 0 3 -Pigmente entstehen, die sich erheblich hinsicht- 
10 lich ihrer stofflichen Zusammensetzung ihrer Teilchenform 
und ihres Farbtons voneinander unterscheiden. Auch hier 
reicht die Spannbreite des Farbtons von kupferfarben bis 
violett. 

15 Neben den sehr unterschiedlichen Farbtonen zeigen alle 
Produkte relativ hohe Helligkeitswerte, wie dies far 
pl&ttchenfSrmige Pigmente charakteristisch ist. Visuell 
Sufiert sich dies in hervorragendem Glanzverhalten und 
rechtfertigt die Klassif izierung der Pigmente als Effekt- 

20 pigmente. 

In Tabelle 2 ist aufgezeigt, dafl nach dem erf indungsge- 
m&flen Verfahren nicht nur pl&ttchenformige A1 x Fe 2 -x°3~ Pis ~ 
mente mit sehr unterschiedlichem Farbton, sondern auch 

25 Pigmente mit einem im wesentlichen gleichen Farbton, aber 
mit unterschiedlichen Piattchengeomet rien, vor allem mit 
unterschiedlichen Piattchendurchmessern gezielt herge- 
stellt werden konnen. In dieser Tabelle ist besonders auf 
die kupferfarbenen und gelbroten Produkte, vrelche vregen 

30 ihrer grofieren Eignung zum tJberf&rben mit organischen 

Farbstoffen in Lacken technisch besonders interessieren, 
eingegangen. Die Ergebnisse zeigen, daB A1 x Fe 2-x°3~ Pis ~ 
mente mit Shnlichem Farbton, aber sehr unterschiedlichen 
Plattchendurchmessern durch gleichzeitige Variation der 

35 
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*" A1(OH) 3 -Konzentration und der NaOH-Kcnzentration bei den 
Einsatzstoffen hergestellt werden k5nnen. 
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** Patentansprttche 

1. Plattchenformige Pigmente der Formel A^^-x^' in 
der x einen Wert von 0,02 bis 0,5 hat. 

2. Verfahren zur Herstellung der Pigmente nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi man eine 

Eisen(III) hydroxid bzw. -oxidhydrat enthaltende 

wafirige Suspension in Gegenwart von Alkalihydroxid 
und/oder -earbonat sowie gelSstem Alkalialuminat bei 
Temperaturen oberhalb von 170°C einer hydrothennalen 
Behandlung unterzieht, mit der Mafigabe, dafi je g-Atom 
Ei sen in der Suspension mindestens 0,2 Mol gelS- 
stes Aluminat vorliegen und anschliefiend das erhal- 
tene Pigment von der ReaktionslSsung abtrennt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2., dadurch g ekennzeichnet, 
dafi die Suspension in bezug auf die Alkalihydroxide 
und/oder -carbonate eine Normalitat von 0,02-15 auf - 
weist . 

4. Verfahren nach Anspruchen 2 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet , dafi die Temperatur 250 - 360°C betragt. 

5. Verfahren nach Anspruchen 2 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Suspension je g-Atom Eisen bis zu 
5 Mole gelostes Alkalialuminat enthalt. 

6. Verwendung der Pigmente nach Anspruchen 1 bis 5 fur 
die Einfarbung von dekorativen oder korrosionsschiit- 
zenden Beschichtungen, Glasern und Kunststof f en. 
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